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phase huileuse dans une phase aqueuse, fine et stable, ou sulfoisophtalique. 

contenant des particules de polymere ionique, les glo- L'invention concerne par ailleurs un procedS de sta- 

bules dtiuile de Emulsion ayant une taille moyenne bilisation d'emulsions fluides, un proc6de de pr6para- 

d'au plus 500 nm. tion de ces emulsions ainsi que leur utilisation dans les 

Les particules de polymere ionique sont notamment domaines cosm6tique et dermatologique, et plus parti- 

des particules de polyesters, ces polyesters etant plus culierement comme composition de protection solaire. 
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Description 

L'invention se rapporte a une emulsion huile-dans-eau (H/E) fine et stable, contenant des particules de polymere 
ionique, et a son procede de preparation. Cette emulsion peut constituer une composition destinee notamment au 
5 traitement par voie topique de la peau (corps, visage) et/ou des cheveux, en particulier une composition cosmetique 
ou dermatologique, notamment destinee a la protection solaire. L'invention se rapporte aussi a I'utilisation de I'emulsion 
selon l'invention pour la stabilisation photochimique des filtres solaires chimiques ainsi qu'a I'utilisation des particules 
de polymere ionique pour la stabilisation d'emulsion huile-dans-eau, fluide. 

Pour diverses raisons liees en particulier a leur grand contort d'utilisation et a leur fraTcheur, les compositions 
io - cosmetiques, et en particulier celles destinees a la photoprotection de la peau contre les rayons UV-A et UV-B, appelees 
compositions solaires, se presentent le plus souvent sous la forme d'une emulsion du type huile-dans-eau, comportant 
une phase huileuse dispersee de maniere homogene dans une phase aqueuse. Dans ces emulsions classiques, qui 
contiennent des agents emulsionnants (ou tensioactifs) et d'eventuels additifs cosmetiques, la taille des globules cons- 
tituant la phase grasse est generalement superieure a plusieurs microns. De telles emulsions peuvent avoir des pro- 
fs prietes cosmetiques (toucher huileux) et physiques (stabilite) insuffisantes. 

Par ailleurs, on observe que, malgre la presence des agents emulsionnants (ou tensioactifs), certaines de ces 
emulsions presentent un manque de stabilite dans le temps, manque de stabilite se traduisant par J'apparition d'un 
phenomene de separation (dephasage) entre les phases aqueuse et huileuse de I'emulsion. Cette instability nuit a la 
conservation des emulsions. 

20 Aussi, pour eviter ce phenomene indesirable, il est souvent necessaire de faire appel a des agents dits epaissis- 

sants, que I'on introduit alors dans I'emulsion et dont ia fohction premiere est de creer, au sein de la phase aqueuse, ^ 
une matrice gelifiee servant a figer dans son reseau tridimensionnel les globules de la phase grasse, assurant ainsi 
un maintien mecanique de Pensemble de I'emulsion. Toutefois, cette addition d'epaississant Jimite les formes galeni- 
ques possibles, en excluant notamment les compositions tres fluides. 

25 or, on cherche de plus en plus a preparer des compositions fluides, notamment solaires, plus specialement dans 

le but de disposer de produits facilement vaporisables souvent consideres par I'utiiisateur comme plus faciles a appli- 
quer que les cremes. 

Par ailleurs, la presence de tensioactifs necessite le plus souvent de fabriquer I'emulsion a chaud, ce qui limite 
notamment la nature des actifs a introduce dans I'emulsion. En particulier, ce procede exclut I'empioi d'actifs thermo- 
30 sensibles. Aussi, cherche-t-on, en plus de la fluidite, a s'affranchir des tensioactifs. 

Certes, il est connu du document EP-A-0 692 237 de stabiliser des emulsions H/E par des particules creuses de 
polymere non-ionique. Toutefois, ce type de particules creuses, de nature non-ionique et de taille de I'ordre du micron, 
ne permet pas d'obtenir des emulsions tres fines, dont les gouttelettes d'huile ont une taille inferieure a 500 nm. En 
outre, les particules decrites dans ce document necessitent la presence d'un agent gelifiant pour ameliorer la stabilite 
35 de la dispersion et ne permettent pas d'obtenir des emulsions tres fluides. 

Par ailleurs, le document FR-A-2,681 ,248 decrit des compositions contenant des nanoparticules encapsulant une 
huile. De telles particules peuvent etre incorporees dans une emulsion deja preparee, mais ne peuvent participer a la 
preparation et a la stabilisation d'une emulsion car elles peuvent s'ouvrir lors d'une agitation trop vive. Elles ne sont, 
notamment, pas aptes a I'obtention d'emulsions tres fines, c'est-a-dire comportant des gouttelettes d'huile d'une taille 
40 inferieure a 500 nm. 

En outre, les nanoparticules decrites dans ce document torment des capsules renfermant une huile et ont pour 
fonction de proteger l'huile dans la composition afin de ne la liberer que lors de Implication sur la peau. L'huile y est 
complement encapsulee dans la pellicule des nanoparticules. Le but de la presente invention est d'obtenir une emul- 
sion ou des gouttelettes d'huile tres fines ne sont pas encapsulees, mais sont reparties dans la phase aqueuse. 

45 Dans I'emulsion selon l'invention, les particules de polymere sont a interface de I'eau et des gouttelettes d'huile 

sous forme particulate, sans former une capsule fermee continue entourant chaque gouttelette d'huile comme c'est 
le cas des nanoparticules. Le but est d'ailleurs tout a fait different, puisque les nanoparticules d'huile ont pour fonction 
de proteger l'huile dans la composition pour la liberer lors de Implication sur la peau, tandis que les particules de 
polymere dans l'invention ont pour fonction de permettre la stabilisation de I'emulsion, meme sans addition de ten- 

so sioactif. 

La demanderesse a decouvert, de maniere inattendue, que I'utilisation de particules de polymere ionique permettait 
d'obtenir des emulsions fluides stables, ne presentant pas les inconvenients des emulsions de I'art anterieur et com- 
portant des globules d'huile ayant une taille moyenne inferieure a 500 nanometres (nm). 

La presente invention a done pour objet une emulsion d'une phase huileuse dans une phase aqueuse comportant 
55 des globules d'huile ayant un diametre inferieur a 500 nanometres, caracterisee en ce qu'elle contient des particules 
de polymere ionique et en ce que le rapport entre la quantite de particules de polymere et la quantite de phase huileuse 
va de 1/5 a 1/40. 

On entend par "polymere ionique" aussi bien un homopolymere qu'un copoiymere. Les polymeres ont notamment 
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pour but de disperser la phase huileuse dans la phase aqueuse. 

Les Emulsions selon I'invention presenters notamment I'avantage de pouvoir etre tres fluides tout en presentant 
une tres bonne stability, meme en I'absence d'agent gelifiant. 

En plus des avantages mentionnSs ci-dessus (fluidite, stabilite), ('utilisation des particules de polymere comme 
s dispersant permet d'effectuer a froid I'etape de dispersion de la phase huileuse dans la phase aqueuse, ce qui est plus 
simple et moins couteux que les proc§d6s classiques realises le plus souvent a chaud quand on utilise des tensioactifs. 
La fabrication a froid permet par exemple ('introduction d'actifs thermosensibles sans risque de degradation de ces 
act its. 

Avantageusement, l'emulsion de I'invention est exempte de tensioactif. Ainsi, du fait de ('absence de tensioactif, 
10 cette emulsion presente I'avantage de ne pas etre irritante pour les peaux particulierement sensibles. 

Par ailleurs, l'emulsion ainsi obtenue est tres fine et presente des qualites sensorielles particulierement satisfai-. 
santes. La taille moyenne des globules constituant la phase huileuse est inferieure a 500 nm, et elle va de preference 
de 150 nm a 300 nm. 

L'emulsion selon I'invention peut etre tres fluide, ce qui signifie qu'elle peut presenter une viscosite inferieure 15 
is 000 CPs (soit 15 Pa.s), encore plus preterentiellement inferieure a 5 000 cPs (soit 5 Pa.s) (mesuree sur viscosimetre 
Brookfield RVT mpdele DV2, a 0,5 tour/mn et avec disque n°5). 

De facon generale, les particules utilisables dans I'invention peuvent etre realisees a partir d'un polymere ionique, 
d'un melange de polymeres ioniques ou d'un melange d'au moins un polymere ionique et d'au moins un polymere non- 
ionique. Ces polymeres doivent etre non toxiques et non irritants pour la peau. En outre, ils doivent pouvoir se disperser 
20 dans I'eau sous forme particulate. 

Le polymere ionique peut etre cationique ou anionique. II s'agit de preference d'un polymere anionique. Les po- 
lymeres anioniques utilisables dans I'invention sont par exemple les polymeres d'acide isophtalique ou d'acide sulfoi- 
sophtalique, et en particulier les copolymeres de phtalate / sulfoisophtalate / glycol (par exemple di ethyl eneglycol / 
Phtalate / isophtalate / 1 ,4-cyclohexane-dimethanol) vendus sous les denominations "Eastman AQ polymer" (AQ35S, 
25 AQ38S, AQ55S, AQ48 Ultra) par la societe Eastman Chemical. 

De facon avantageuse, les particules de polymere ionique utilis6es selon I'invention ont une granulometrie allant 
de 10 a 400 nm et encore mieux allant de 20 a 200 nm selon la nature du polymere ionique. 

Les particules de ces polymeres peuvent etre utilisees telles quelles ou en dispersion dans I'eau. 
Dans les emulsions de I'invention, on peut utiliser une quantite de particules de polymere allant de 0,1 a 10 %, de 
30 preference de 0,5 a 5 % et mieux de 1 a 2 % du poids total de la composition. 

Le rapport en poids des particules de polymere a la phase huileuse va avantageusement de 1/5 a 1/40, et de 
preference de 1/10 a 1/20. Un tel rapport permet d'obtenir une dispersion d'huile fluide, fine, c'est-a-dire ayant des 
globules d'une granulometrie inferieure a 500 nm, et parfaitement stable. 

L'invention a aussi pour objet I'utilisation de particules de polymere ionique pour la stabilisation d'une emulsion 
35 de type huile-dans-eau, fluide, comportant des globules d'huile ayant une taille moyenne d'au plus 500 nm. 

L'emulsion selon l'invention peut etre utilisee dans tous les domaines utilisant ce type de forme gaienique et no- 
tamment dans les domaines cosmetique et dermatologique. Quand elle constitue une composition cosmetique et/ou 
dermatologique, elle contient, en outre, avantageusement un milieu physiologiquement acceptable. On entend par 
physiologiquement acceptable un milieu compatible avec la peau, les muqueuses, les ongles et les cheveux. 
- Les emulsions, objet de I'invention, trouvent leur application dans un grand nombre de traitements cosmetiques 
\ ) et/ou dermatologiques de la peau, des muqueuses et des cheveux, y compris le cuir chevelu, notamment pour la 
protection, le soin, le nettoyage et le maquillage de la peau et des muqueuses, pour la protection et le soin des cheveux 
et pour le traitement therapeutique de la peau, des cheveux et des muqueuses et plus specialement des levres. 

Les emulsions selon I'invention peuvent par exemple etre utilisees dans des produits de soin ou de nettoyage pour 
45 le visage sous forme de cremes ou de laits ou comme produits de maquillage (peau et levres) par incorporation de 
charges, de pigments ou de colorants. Selon un mode particulier de realisation de I'invention, l'emulsion contient un 
filtre solaire et constitue plus particulierement une composition solaire destin6e a la protection de la peau, des mu- 
queuses et/ou des cheveux contre le rayonnement ultraviolet, en particulier contre le rayonnement solaire. 

Aussi, {'invention a encore pour objet I'utilisation cosmetique de remulsion telle que definie ci-dessus pour le trai- 
50 tement de la peau, des muqueuses et/ou les cheveux et/ou pour la protection de la peau, des muqueuses et/ou des 
cheveux contre le rayonnement ultraviolet, en particulier le rayonnement solaire. 

L'invention a aussi pour objet I'utilisation de l'emulsion telle que definie ci-dessus pour la fabrication d'une com- 
position dermatologique destinee au traitement de la peau, des muqueuses et/ou les cheveux et/ou a la protection de 
la peau, des muqueuses et/ou des cheveux contre le rayonnement ultraviolet, en particulier le rayonnement solaire. 
55 L'invention a encore pour objet un proc6d6 de traitement cosmetique pour prot6ger la peau, des muqueuses et/ 

ou les cheveux contre le rayonnement ultraviolet, en particulier le rayonnement solaire, caracterise en ce qu'il consiste 
a appliquer sur la peau, les muqueuses et/ou les cheveux une quantite efficace de la composition solaire telle que 
definie ci-dessus. 
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Les compositions soiaires continent un ou p.usieurs fi.tres solaires f^^^^^J^^ 
peuvent etre des filtres chimiques hydrophiles ou lipophiles ou ^ P'B^ A ™ * «^ c innam ques tels que 
P peuvent etre cnoisis parmi ^heny. ^^Z^TX^^^^ ie^icyiJde 

camphre ou I'acide camphosu«onique-(1,4-divinylbenzene), les denves de tnaz.ne^ efc que ' a ^^^ 

772 ». °Z"u« ot/ou pigments psuvsn, «. P*-* dsn. dos oontposition, so,..* que ios 

oppositions soiair.s qoand una oadains p,o,eo,ion |6a s a,„n Invention p,-m«- 

juks nss: r™r^.,«.eno«.po U ,*,e,« Mton 

la phase huileuse peuvent etre par exemple les aciaes grab, «*» y d , d r§mulsi on. 

u Phas . hunou se d. — jsssSSSK p" .™™o'o« £ iSSSL. .. - 1*— 

.ss^sspo^oo^Mgo^ 

sont utilises a des concentrations allant de 0,1 a 10 /o, ae preierenue u, 

* " .sdSnsd. rio,«,«,on peuvon, ov.n,—, epaai.-npis.de » 
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Pinvention. Cette homogeneisation resulte du phenomene de cavitation cree et entretenu au sein du melange, alors 
sous forme liquide, en mouvement a une Vitesse lineaire d'au moins 100m/s. 

Cette homogeneisation peut etre operee par utilisation d'un homogeneisateur haute pression fonctionnant sous 
une pression allant de 100 a 1000 bars environ, et de preference de 400 a 700 bars. Le principe d'utilisation de ce 
type d'homogeneisateur est bien connu de I'homme de I'art. On opere a la temperature ambiante par passages suc- 
cessifs, generalement de 2 a 10 passages, sous la pression retenue, le melange etant ramene a la temperature am- 
biante entre chaque passage. 

L'homogeneisation peut egalement etre obtenue sous Taction d'ultrasons ou encore par utilisation d'homogenei- 
sateurs equipes d'une tete de type rotor-stator. 

Les exemples suivants illustrent {'invention. Dans ces exemples, les pourcentages sont donnes en poids. 

Exemple 1 : Composition fluide solaire 
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Phase A 


AQ38S (Eastman Chemical) 


2% 


Glycerine 


5 % 


Conservateurs 


1,2 % 


Sequestrant 


0,1 % 


Eau demineralis£e 


qsp 1 00 % 



Phase B 


Octocrylene 


10% 


4 tertiobutyl 4' methoxy dibenzoylmethane (Parsol 1789 vendu par la societe Givaudan) 


2% 


Cyclomethicone 


4% 


Cire liquide de jojoba (Flora Tech) 


4% 



Mode operatoire : On melange les constituants de la phase A et on chauffe le melange a 70 D C sous agitation 
magnetique jusqu'a dispersion complete du polymere, puis on refroidit la solution jusqu'a temperature ambiante. On 
prepare par ailleurs la phase B. 

On introduit la phase A dans la phase B sous vive agitation. On homogeneise Temulsion sous une pression de 
600 bars (2 a 4 passages) en ramenant I'emulsion a la temperature ambiante entre chaque passage. 

On obtient une emulsion fluide, apte a proteger la peau contre les rayons du soleil. 

Exemple 2 : Composition solaire 



o 



Phase A 


AQ38S (Eastman Chemical) 


2% 


Glycerine 


5% 


Conservateurs 


1,2 % 


Sequestrant 


0,1 % 


Eau demineralisee 


34,7 % 



Phase B 


Octocrylene 


10% 


4 tertiobutyl 4' methoxy dibenzoylmethane (Parsol 1 789 vendu par la societe Givaudan) 


2% 


Cyclomethicone 


4% 


Cire liquide de jojoba (Flora Tech) 


4% 
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Phase C 


Gomme de xanthane 
Eau demineralisee 


0,5 % 
qsp 100 % 



Le mode operatoire est identique a celui de I'exemple 1 en ajoutant la phase C apres le melange des phases A 
et B et avant passage a Phomogeneisateur. 

Exemples 3 et 4 : Compositions solaires 

Les exemples 3 et 4 correspondent a des emulsions analogues respectivement a celtes des exemples 1 et 2, 
contenant 1 0 % d'octocrylene. 

La photostabilite de I'octocrylene dans les compositions de ces exemples a ete etudiee comparativement a une 
composition classique (filtre dans huile de colza) contenant la meme quantite de filtre, dans le test suivant : 

Pour chacune de ces compositions, on a determine le pourcentage d'octocrylene residue! apres irradiation par 
des UV selon le protocole suivant : pourchaque tormule, on a prepare quatre echantillons temoins et quatre echantillons 
tests. On a depose sur des plaques de PMMA (polymethylmethacrylate) depoiies, prealablement rincees a I'eau puis 
sechees 1 6 mg de formule qu'on a etalee sur une surface de 2 x 4 cm2. On a ensuite laisse reposer toutes les plaques 
une demi-heure a I'obscurite. Puis on a irradie les plaques (SUNTEST CPS Heraeus) pendant 4 heures et 5 minutes 
en conservant les plaques temoins a I'obscunte pendant le temps d'irradiation des autres plaques. 

On a ensuite dose les echantillons de la maniere suivante : on a procede a 1'extraction du filtre en immergeant 
chaque plaque dans 50 g d'isopropanol afin de solubiliser le filtre. Les plaques et le soivant contenant le filtre ont 
ensuite ete traites aux ultrasons pendant 5 minutes pour assurer une agitation efficace. La concentration totale en filtre 
residuel a ete dosee au spectrophotometre. 

Les resultats en pourcentage de filtre residuel sont consignes dans le tableau I suivant : 

Tableau I 



Composition 


% d'octocrylene residuel 


Composition classique 


92% 


Exemple 3 


99,6 % 


Exemple 4 


99,7 % 



Ces resultats montrent clairement que la photostabilite de I'octocrylene est augmentee dans les emulsions de 
I'invention. 

Exemple 5 : Produit de soin hydratant 



Phase A 


AQ38S (Eastman Chemical) 


2% 


Glycerine 


5% 


Eau demineralisee 


qsp 100 % 



Phase B 


Huile d'avocat 


7% 


Huile de jojoba 


7% 


Conservateur 


0,1 % 


CycJomethicone 


6% 



Le mode operatoire est identique a celui de I'exemple 1. 

On obtient une emulsion tres fluide, blanche ou la taille moyenne de globules d'huile est inferieure a 350 nm. 
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Exemple 6 : Produit de soin hydratant 



Phase A 


AQ55S (Eastman Chemical) 


2 


% 


Glycerine 


5 


% 


Conservateurs 


1 


% 


Eau demineralisee 


35 


% 



Phase B 


Huile d'avocat 


7 


% 


Huile de jojoba 


7 


% 


Cyclomethicone 


6 


% 



o 



Phase C 


Gomme de xanthane 
Eau demineralisee 


0,5% 
qsp 100 % 



Le mode operatoire est identique a celui de Pexemple 2. 
25 On obtient une emulsion tres fine ou la taille moyenne de globules d'huile est de I'ordre de 230 nm. 

Exemple 7 : Fluide apres-soleil 



Phase A 


AQ48 Ultra (Eastman Chemical) 


2% 


Glycerine 


5% 


Conservateurs 


1 % 


Eau demineralisee 


qsp 100% 



o 



Phase B 


Huile de jojoba 


10 % 


Cyclomethicone 


10% 


Alpha-bisabolol (agent apaisant) 


0,25 % 



Le mode operatoire est le meme que celui de I'exemple 1 . On obtient une emulsion tres fluide ou la taille moyenne 
45 de globules d'huile est de I'ordre de 225 nm. 

Exemple 8 : Latt demaquillant 



Phase A 


AQ38S (Eastman Chemical) 


2% 


Glycerine 


5% 


Conservateurs 


1 % 


Eau demineralisee 


35% 
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Phase B 


Palmitate d'ethylhexyle 


14% 


Myristate d'isopropyle 


10% 


Cyclomethicone 


6% 





Phase C 


10 


Gomme de xanthane 


0,3 % 




Eau demineralisee 


qsp 100% 



Le mode operatoire est le meme que ce.ui de I'exemple 2. On obtient une emulsion tres fluid. oC, la tajlle moyenne 
, 5 de globules d'huile est de I'ordre de 250 nm. Cette emulsion a de tres bonnes propnetes demaqu.llantes. 



20 



25 



Revendications 

1 Emulsion d'une phase huileuse dans une phase aqueuse, comportant des globules d'huile ayant un diametre 
fnSeur a SOO^anometres, caracterisee en ce qu'elle contient des particules de po.ymere ,onique et en ce que 
le rapport en poids des particules de polymere a la phase huileuse va de 1/5 a 1/40. 

2. Emulsion selon la revendication 1 , caracterisee en ce qu'elle est exempte de tensioactif . 

3 Fmulsion selon la revendication 1 ou 2, caracterisee en ce que le polymere ionique est choisi parmi les polymeres 
^S^^^ leurs melanges, et les me.anges d'au moins un polymere ionique et d'au moms un 
polymere non-ionique. 

30 4. Emulsion selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee en ce que le polymere ionique est 
un polymere anionique. 

5. Emulsion selon la revendication 4, caracterisee en ce que le polymere ionique est un copolymer tfacide isoph- 
talique et/ou d'acide sulfoisophtalique. 

6. Emulsion selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee en ce que les particules ont une 
granulomere allant de 10 a 400 nanometres. 

7. Emulsion selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee en ce que les particules represen- 
tent de 0,1 a 10 % du poids total de I'emulsion. 

8. Emulsion selon I'une quelconque des revendications precedentes. caracterisee en ce que le rapport en poids des 
particules de polymere a la phase huileuse va de 1/10 a 1/20. 

45 9. Emulsion selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee en ce que la phase huileuse re- 
presents de 0,1 a 45 % du poids total de I'emulsion. 
10. Emulsion selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee en ce qu'elle est une composition 
cosmetique et/ou dermatologique. 

50 11 Emulsion selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee en ce qu'e lie contie £ ™ 

un additif choisi parmi les actifs hydrophi.es, les actifs lipophiles, les conservateurs les ant.oxydants, les parfums, 
les charges, les filtres solaires, les pigments, les matieres colorantes et les vesrcules l,p.d,ques. 

55 12. Composition solaire, caracterisee en ce qu'elle comporte I'emulsion selon I'une quelconque des revendications 
precedentes et au moins un filtre solaire. 
13. Composition solaire selon la revendication 12, caracterisee en ce que le filtre solaire est un filtre chimique. 
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14. Composition solaire selon la revendication 1 3, caracterisee en ce que te filtre solaire est choisi parmi I'acide 2-phe- 
nyl benzimidazole 5-sulfonique et ses sels, les derives cinnamiques , les derives salicyliques, les derives du cam- 
phre, les derives de triazine, les derives de la benzophenone, les derives du dibenzoylmethane, les derives de p, 
P-diphenylacrylate, les derives de I'acide p-aminobenzoique, I'anthranilate de menthyle, les polymeres filtres et 
les silicones filtres. 

15. Composition solaire selon Tune quelconque des revendications 12 a 14, caracterisee en ce que le filtre solaire est 
un pigment ou un nanopigment. 

16. Utilisation cosmetique de I'emulsion selon Tune quelconque des revendications 1 a 15 pour le traitement de la 
peau, des muqueuses et/ou les cheveux et/ou pour la protection de la peau, des muqueuses et/ou des cheveux 
contre le rayonnement ultraviolet, en particulier !e rayonnement solaire. 

17. Utilisation de I'emulsion selon Tune quelconque des revendications 1 a 15 pour la fabrication d'une composition 
dermatologique destinee au traitement de la peau, des muqueuses et/ou les cheveux et/ou a la protection de la 
peau, des muqueuses et/ou des cheveux contre le rayonnement ultraviolet, en particulier le rayonnement solaire. 

18. Procede de traitement cosmetique pour proteger la peau, les muqueuses et/ou les cheveux contre le rayonnement 
ultraviolet, en particulier le rayonnement solaire, caracterise en ce qu'il consiste a appliquer sur ceux-ci une quantite 
efficace de la composition selon I'une quelconque des revendications 1 2 a 15. 



19. Proc6de de fabrication d'une emulsion telle que definie dans les revendications 1 a 11, consistant dans une pre- 
miere 6tape a melanger sous agitation la phase aqueuse, la phase huileuse et les particules de polymere et, dans 
une seconde etape a soumettre le melange obtenu a une homogenSisation bas6e sur le principe de la cavitation. 

25 

20. Proc6d6 de fabrication selon la revendication 1 9, caract6rise en ce que dans la seconde 6tape, l'homogen6isation 
est realisee sous une pression allant de 400 a 700 bars. 

21. Utilisation de particules de polymere ionique pour la stabilisation d'une emulsion de type huile-dans-eau, fluide 
30 comportant des globules d'huile ayant une taille moyenne d'au plus 500 nanometres. 

22. Utilisation de I'emulsion selon Tune quelconque des revendications 1 a 11 , pour la stabilisation photochimique de 
filtre solaire chimique. 

35 23. Utilisation selon la revendication 22, caracterisee en ce que le filtre est rcc-cyano-p, p-diphenylacrylate de 2-ethyl- 




hexyle. 
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